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Mit einem elastischen Belag versehene Walze fur Streck- 
werk an Spinnere imas chine • 



Die Erfindung bezieht sich auf eine mit einem 
elastischen Belag versehene Walze fur Streckwerk an Spin- 
nereimas chine. Der elastische Belag ist hierbei gewohnlich 
auf eine MetallhUlse gespannt oder aufgeklebt und besteht 
aus Kautschuk oder Kunststoff. Zwischen solchen Walzen- 
paaren wird das Faserbiindel durchgezogen und durch diffe- 
renzierte Geschwindigkeit der Walzenpaare verstreckt. Die 
eine Walze jedes Paares kann hierbei auch ganz aus Me tall 
bestehen . 

Die Anforderungen an den elastischen Belag sol- 
cher Walzen sind zahlreich. 
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Die Oberflache soil glatt sein und nicht klebend, damit 
die Fas er nicht wickelt. Der Belag soli leitend, zum min- 
desten antistatisch sein, damit er sich nicht elektrisch 
aufladt und dadurch Wickel erzeugt. Der Belag muss gute 
mechanische Eigenschaf ten aufweisen, wie hohe Abriebf estigx 
keit, hohe Elastizitat, geringe bleibende Verformbarkeit , 
gute dynamische Festigkeit (Walkf estigkeit ) und hohe Kerb- 
zahigkeit. Ein weiteres wesentliches Merkmal derartiger 
Belage aus Kautschuk oder Kunststoff ist eine gute chemi- 
sche Bestandigkeit gegen Einflttsse von aussen, wie ver- 
schiedenste Avivagemittel , Fette, Oele und Wachse, wie sie 
auf natiirlichen und synthetischen Fasern vorhanden sind, 
sowie bakterielle Abbauprodukte bestimmter Faserstoffe 
selbst. Verlangt wird ferner eine hervorragende Alterungs- 
be^standigkeit, insbesondere gegen Einflusse des Lichtes , 
des Sauerstoffes und Ozons . Endlich ist auch die Haftfestig 
keit auf der Metallhulse von wesentlicher Bedeutung und 
abhangig von dem verwendeten Belag aus Kautschuk oder Kunst 
stoff. Die bisherigen Walzenbelage sind meistens herge- 
stellt auf Basis synthetischer , vor allem Qlbestandiger 
Kautschuke und stellen, bezogen auf die vielen zu erfullen- 
den Anforderungen einen Kompromiss dar. 

Systematische Untersuchungen iiber die Wickel- 
eigenschaften, d.h. die Wickeltendenz der Walzenbelage 
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beim Spinnen haben ergeben, dass neben elektrischen Auflade- 
erscheinungen vor allem die Oberf lachenbeschaf f enheit des 
Belages von ausschlaggebender Bedeutung ist. Sie kann zahlen- 
massig erfassf werden durch Bestimmung des Reibungskoef fi- 
zienten zwischen Belag und Faser. Je geringer dieser Rei- 
bungskoef fizient ist, desto geringer ist die Wickeltendenz . 
Der Reibungskoeff izient kann .beispielsweise durch Lackieren 
des geschliffenen Belages sehr posit iv beeinflusst werden; 
ein Verfahren, das in der Praxis in vielen Fallen angewendet 
wird. Lackierte Belage zeigen eine weit geringere Wickel- 
tendenz , die allerdings im Verlaufe der Zeit durch Abtrag 
der dunnen Lackschicht durch die Faser beim Spinnprozess wie- 
der ansteigt. Die Lackierung muss demnach verhaltnismassig 
haufig erneuert werden, was fur die Spinnereien grosse Um- 
triebe bedeutet und den Spinnprozess verteuert. Im Zusam- 
menhang mit systematischen Untersuchungen Uber den Einfluss 
der Kautschukart und der Mischungszusammensetzung auf den 
Reibungskoef fizienten bei Walzenbelagen wurde gef unden , 
dass vor allem die Harte des Kautschukvulkanisates oder des 
verwendeten Kunststoffes einen eindeutigen Einfluss ausiibt . 
De Ergebnisse sind in Fig. 1 der Zeichnung graphisch dar- 
gestellt, aus welcher ersichtlich ist, dass der Reibungs- 
koef fizient cC ' relativ mit zunehmender Hafte in °Shores 
abnimmt. In Fig. 2 ist eine bekannte Streckwerkwalze 1 mit 
einem elastischen Belag 2 gezeigt, die mit einer aus Metall 
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bestehenden Gegenwalze 3 zusammenwirkt . Wenn der Belag 2 
aus hartem Material besteht, ergibt sich an der Beruhrungs- 
stelle der beiden Walzen eine geringe Abplattung des elasti- 
schen Belagea und daher eine kurze Verzugsstrecke der Fa- 
sern 4, wahrend bei einem Belag 2 aus weicherem Material 
sich eine grossere Abplattung und daher eine grossere Ver- 
zugsstrecke ergibt . In der graphischen Darstellung der 
Fig. 3 ist die Verklemmstrecke in % in Funktion der Harte 
Sh° veranschaulicht , wobei. die Verklemmstrecke eines Belages 
von 80 Sh° als 100% angenommen wird . Es ergibt sich daraus , 
dass ein harter Belag eine ungenugende und zum Teil auch 
unregelmassige Verstreckung der Faser erzeugt, was durch zu 
geringe Verformung an der Gegenwalze und Verklemmung der 
Faser bedingt ist. Mit einem harten Belag erreicht man somit 
wohl eine geringe Wickeltendenz , jedoch einen schlechten und 
unregelmassigen Verzug, d.h. schlechte Garneigenschaf ten . 

Die vorliegende Erfindung hat zum Zweck, in einem 
Walzenbelag fdr Streckwerke an Spinnereimaschinen sowohl ge- 
ringe Wickeltendenz als auch gute Verzugseigenschaf ten da- 
durch zu vereinigen, dass der Belag aus zwei aufeinander- 
liegenden, zylindrischen Schichten zusammengesetzt ist, von 
denen die Aussenschicht hSrter und dUnnwandiger ist als die 
Innenschicht . 

Ein Ausftthrungsbeispiel des Erf indungsgegenstandes 
ist in Fig. 4 der Zeichnung im Achsialschnitt dargestellt. 

- if - 



209811/0527 



1685634 



Die dargestellte Streckwerkwalze weist eine 
MetallhUlse 5 auf, auf welche eine Innenschicht 6 aus 
weichem elastischem Material aufgebracht ist, das sich 
leicht deformieren lasst und nach Aufhoren der Deforma- 
tionskraft sofort wieder in die urspriingliche Form zuriick- 
federt. Als Materialien fvir die Innenschicht konunen russ- 
gefailte Kautschukvulkanisate in Betracht, welche einen 
kleinen Ableitungswiderstand fiir elektrostatische Ladungen 
aufweisen. Zur Erreichung von spinntechnisch optimalen 

o 

Eigenschaften betragt die H^arte der Innenschicht ^0 - 65 
Shore. Auf diese Innenschicht 6 ist eine Aussenschicht 7 
aufgesetzt, welche aus einem wesentlich harteren Material 
mit einer Harte von 75 - 95° Shore besteht . Das HartegefSlle 
zwischen Aussen- und Innenschicht betragt mindestens 8° 
Shore. Die harte Aussenschicht ergibt einen geringen Rei- 
bungswiderstand und reduziert dadurch die Wickeltendenz auf 
ein Minimum. Die Flexibilitat und dadurch das elastische 
Verhalten der Aussenschicht wird dadurch erreicht, dass ihre 
Wanddicke so gering gewahlt wird, dass sie die Deformation 
Innenschicht ohne zusatzliche Def ormationskraf te mitmacht . 
Die harte Aussenschicht hat vorzugsweise eine Wandstarke 
von 0,1 - 5 mm. Die Wandstarke ist von der Harte und dem 
Durchmesser abhangig und muss so gewahlt werden, dass die 
Deformationen der weicheren Innenschicht von der Aussen- 
schicht leicht mitgemacht werden kttnnen, so dass die beiden 
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Schichten zusammen als weicher, leicht deformierbarer Bela? 
mit harter Oberflache funktioniert . Die Aussenschicht kann 
ohne Vorspannung oder mit nur geringer Vorspannung auf die 
Innenschicht aufgeklebt sein. Sie kann jedoch auch mit gr6 £ 
serer Vorspannung und Klebung auf der Innenschicht festge- 

halten sein. 

Der beschriebene zweischichtige Belag hat. den 
Vorteil, dass an die. Innenschicht hinsichtlich chemischer 
Beanspruchung nicht die ublichen Anforderun gan gestellt 
werden mussen, da sie mit dem Spinngut und der Atmosphare 
nicht in BerQhrung kommt. Es kSnnen daher Werkstoffe ver- 
wendet werden, die insbesondere hinsichtlich der mechani- 
schen Eigenschaften (Elastizitat und bleibende Verformung) 
optimale Werte aufweisen. Ferner konnen Werkstoffe gewahlt 
werden, die einen geringeren elektrischen Wider stand auf- 
weisen wie etwa Kautschukvulkanisate mit Zusatzen von lei- 
tendem Russ. Damit wird der Ableitwiderstand des Belages v« 
kleinert und das Abfuhren elektrostatischer Ladungen wie 
sie beim Spinnprozess entstehen konnen, erleichtert . Der 
Vorteil mit Russ leitend gemachter Vulkanisate konnte bis- 
her bei Streckwerkwalzen nicht ausgeniitzt werden, weil 
stark mit Russ gefUllte Vulkanisate die Fasern anfarben 
und zudem einen hohen Reibungswiderstand aufweisen. Um- 
gekehrt kann die Aussenschicht primar auf die gunstigsten 
spinntechnischen Eigenschaften wie kleiner Reibungswider- 
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stand und gute Abriebf estigkeit , sowie gute chemische und 
Alterungsbestandigkeit ausgerichtet werden • Da sich alle 
erwahnten Eigenschaf ten in einem Werkstoff nur schlecht kom- 
binieren lassen, stellt der zweischichtige Walzenbelag ge~ 
mass vorliegender Beschreibung spinntechnisch einen wesent- 
lichen Fortschritt dar. 

Ein weiterer Vorteil des beschriebenen Walzenbe- 
lages liegt darin, dass bei der normalen betrieblichen Ab- 
nutzung der Laufflache (Rillenbildung , Anlagerung von Avi- 
vage und Wachs etc.) die Aussenschicht entfernt und durch 
eine neue ersetzt werden kann, Es miissen somit nicht mehr 
ganze Walzen, sondern nur noch die Laufflache, d.h. die 
aussere harte Schicht oder Man-tel ausgewechselt werden. 



2098 1 1 / 0527 



1685634 

Patentanspriiche : 



1. Mit einem elastischen Belag versehene Walze 
fUr Streckwerk an Spinnereimaschine , dadurch gekennzeich- 
net, dass der Belag- aus zwei auf einanderliegenden , zylind- 
rischen Schichten (6,7) zusammengesetzt ist , von denen die 
Aussenschicht (7 ) harter und dQnnwandiger ist als die In- 
nenschicht (6). 

2. Walze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Aussenschicht (7) eine Wandstarke von 0,1-5 mm 
hat, so dass sie den Def ormationen der Innenschicht folgt . 

3* Walze nach Ansprilchen 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Hartegefalle zwischen Aussen- (7) und 
Innenschicht (6) mindestens 8° Shore betrcLgt . 

H . Walze nach Ansprttchen 1 - 3 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die HMrte der Innenschicht (6) zur Erreichung 
von spinntechnisch optimalen Eigenschaf ten M-0 - 65° Shore 
betragt • 

5. Walze nach Ansprtichen 1-3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die HMrte der Aussenschicht (7) zur Er- 
reichung eines geringen Reibungswiderstandes und geringer 
Wickeltendenz 75 - 95° Shore betragt . 
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6. Walze nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Innenschicht (6) aus russgef iillten Kautschuk- 
vulkanisaten besteht, wdche einen kleinen Ableitungswider- 
stand fur elektrostatische Ladungen aufvreisen. 

7 . Walze nach Ansprdchen 1 - 3 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Aussenschicht (7) mit einer Vorspannung 
von 1-30% auf der Innenschicht festgehalten ist . 

8 . Walze nach Anspriichen 1 - 3 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Aussenschicht (7) ohne Vorspannung, oder 
mit nur geringer Vorspannung auf die Innenschicht (6) auf- 
geklebt ist. 

9. Walze nach AnsprUchen 1-3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Aussenschicht (7) mit Vorspannung und 
Klebung auf der Innenschicht (6) festgehalten ist, 

10 . Walze nach Anspruchen 1 - 3 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Aussenschicht (7) nach Abnutzung von 
der Innenschicht (6) abnehmbar und durch eine neue Aussen- 
schicht ersetzbar ist. 
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